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@ Anmelder: 

Poii-Film Verwaltungs-GmbH, 51688 Wipperfurth, DE 

@ Vertreter: 

H. Rieder und Kollegen. 42329 Wuppertal 



@ Erfinder: 

Benedeck, Istvan. Dr., 42349 Wuppertal, DE; Frank, 
Erich, 51789 Lindlar, DE 



(3) Polyolefin-Klebefolie 

(§) Die Erfindung betrifft eine flammgeschutzte Kunststoff- 
folie, vorzugsweise Potyolefin-Folie, insbesondere Poh/oie- 
fin-Klebefolie. auf Basis eines PE-, PP- Oder EPDM-Kunst- 
stoffes. Urn die Folte such htnsichtlich Umwelt-Gesichts- 
punkten vorteilhaft auszubilden, schiagt die Erfindung vor, 
daS Additive wie Schwefel, Phosphor oder Phosphorderivate 
vorgesehen sind, oder anorganische FGIlstoffe, wie insbe- 
sondere Aluminiumhydroxyd, Magnesium. Magnesiumhy- 
droxyd oder Siiiciumhydroxyd, um bei vollstandigem Ver- 
zicht auf Halogene aufweisende Zusatzstoffe den gewunsch- 
ten Flammschutz zu erreichen. 
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Die folgenden Angeben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommon 
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Beschreibung 



Die Erfindung bctrifft einc flammgeschutzte Kunststoffolie, vorzugsweise Polyolefin-Folie. insbesondere 
Polyolcfin-KJebefolie. auf Basis cines eincs PE-, PP- odcr EPDM-Kunststoffes. 
5 Derartige flammgeschutzte Polyolefinfolicn sind bcreits in vielfaltiger Hinsicht bekannt. Jedoch wird die 
Zusammensetzung im Hinblick auf die Umweltvertraglichkeit beanstandet, da die Flammwidrigkeit auf Halo- 
gen-Basis erreicht wird 

Ein technisches Problem der Erfindung wird danach darin gesehen, eine flammgeschGtzte Kunststoffolie, 
insbesondere Polyolefin-Klebefolie, anzugeben, die auch hinsichtlich Umwelfrertraglichkeitsgesichtspunkten 
io vorteilhaft ist Insbesondere soli die Kunststoffolie kein Halogen oder halogenhaltige mikro- oder raakroraole- 
kulare Stoffe enthalten. 

ErfuidungsgemaB ist diese Problematik dadurch gelOst, daB Additive wie Schwefel, Phosphor oder Phosphor- 
derivate vorgesehen sind, oder anorganische Fullstoffe wie insbesondere AJuminiumhydroxid oder Siliciumhy- 
droxid. Magnesium oder Magnesiumhydroxid, urn bei vollstindigem Verzicht auf Halogene aufweisende Zusatz- 

15 stoffe den gewunschten Flammschutz zu erreichen. In Ausgestaltung ist vorgesehen, daB als Additiv, einzeln 
oder zusammen mit einem oder mehreren der vorgenannten Additive, ein Dioxaphosphazine-Conipound vorge- 
sehen ist Insbesondere kann dies ein I,23-Dioxaphosphormane-2^-Oxybisadditiv sein. Die Fotie kann tm Bias- 
oder Castverfahren hergesteilt sein. Es handelt sich urn eine thermostabde PolyolefinfoUe auf PE-, PP- oder 
EPDM- Basis, wetche zusatzlich noch ein styrolhaltiges Elastomer enthalten kann. 

20 Als weiteres Additiv kann auch Magnesium oder Magnesiumhydroxyd vorgesehen sein. Die Additive sind in 
einem Anteit von 5 bis 65% in der Folie vorgesehen, Ein optimaler Anteil wird bei 5 bis 25% gesehen. Zusatzlich 
konnen sie in Verbindung mit organischen und/oder anorganischen Pigmenten zur Farbgestalttmg der Folie 
vorgesehen sein, wobei diese auch als Kennzeichnung verwendet werden konnen. 

Das bevorzugte Dioxaphosphazine-Compound entspricht ira einzelnen der chemischen Forrael 
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Ein solches Additiv ist fur sich — als thermischer Stabilisator — bcreits in dera US- Patent 4 254 014 
beschrieben. Htorauf wird vollinhaltlich Bezug genommen. 

Eine beispielhafte Zusammensetzung im Sinne von einer Richtrezeptur fur die hier beschriebene Folie ist 
40 bspw. folgende: 

Polypropylen 40-70% 
Polyethylen als LLDPE 5-25% 
Synthese-Kautschuk als EPDM 10-25% 
Flammschutzmittel mit PP als Tragennaterial 5-25% 
Flourelastomer als Verbreitungshilf smittel 0/5-2% 
Farbbatch Schwarz mit nicht brennbarem 
Fullstoff 0,5-5% 



Eine konkrete Rezeptur ist bspw. folgende: 
PP 

LLDPE 
EPDM 

Flammschutzmittel 



48% 
10% 
25% 
15% 



Schwarzbatch °' 5% 
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Hierbei ist PP ein gangiges. fur die Blasfolienherstellung anwendbares Pobrpropylea ^Desgleichen LJLDPE em 
lineJeTpolethylen niedriger Dichte und EPDM ein Ethylen-Pfopylen-D,en-Copolyme«. Hms.chU.Ades 
nammschutzmitteU wird auf obige Beschreibung und die AiisprOdie verw,esen. Als Schwar^atch wtrt lein 
gangiges Farbkonzentrat mit PP-Tragermaterial eingesetzt. Das Fluorelastomer dient als GleitmittelfVerarbet- 

tU Se2!nt lassen sich mit einer solchen Folie drei ganz unterschiedliche ^Anforderungen erfullen: Schwer- 
brennbarlceic Temperaturbestandigkeit und Geschmeidigkeit. Die Egenschaft der Klebefolie ist hjerbe. our 
vorzugsweise gegeben. Es kann sich urn eine Schutz- und Klebefolie handeln, erne Verpackungs- und Klebefolie 
und eineAbdeck- und Klebefolie. u.*™u 

Die in der vorstehenden Beschreibung. der Zeichnung und den AnsprCchen offenbarten Merkmale der 
Erfindung kdnnen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombinauon fOr die VerwuHdichung der Erfindung wn 
Bedeutung sein. Alle offenbarten Merkmale sind erfrndungswesentbch. In die Off enbaning der /^eldtmg wud 
hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beigefOgten Priontatsunterlageo (Abschnft der Voran- 
meldung) vollinhaltlich rait einbezogen. 



PatentansprQche 



to 



is 



1. Flammgeschutzte Kunststoffolie, vorzugsweise Polyolefin-Folie, msbesondere Po Wfin-Klebefolift jwf jo 
Basis eines PE-. PP- oder EPDM-Kunststoffes. dadureh gekennzelclwet. daB Additive wie SchwefeU 
Phosphor oder Phosphorderivate vorgesehen sind, oder anorgaiusche Fttllstoffe wie insbesondere Alumnu- 
umhydroxid, Magnesium, Magnesiumhydroxid oder SUiciumhydroxid, urn bei vollstSndigem Veracht auf 
HalogeneaufweisendeZusatzstoffedengewfittschtennammschuttzuerreichen. • 

2. Polyolefin-Klebefolie nach Anspruch 1 oder insbesondere danach. dadurch gekennzeichnet. daB das 25 
AdditiveinDioxaphospazine-Compoundist :.«k.«MiH.r» 

3. Polyolefin-Klebefolie nach einera oder mehrere der vorhergehenden AnsprGche 

danach. dadurch gekennzeichnet. daB als Additiv 1A3 Dioxaphosphonnane-Z2<xybis-(54-dimethyl- 

?SSSbeS B nach einera oder raehreren der vorhergehenden AnsprOche oder insbesondere 30 
danach, dadurch gekennzeichnet. daB die Klebefolie im Bias- oder Castverfabren hergesteUt 1st. 
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